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(57) Abstract 

The invention relates to the use of multi-boated gloss pigments for providing colour in cosmetic care products. 
(57) Zusammenfossung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von mehrfach beschichtcten Glanrpigmenten zur Farbgebung in kosmctischen Pflegemitteln. 
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Verwendiing von mehrfach beschichteten Glanzpigmenten zur 
Farbgebung in kosmetischen Pf legemitteln 

5 Beschreibung 

Die vorliegende Erf indung betriff t die Verwendung von mehrfach 
beschichteten Glanzpigmenten zur Farbgebung in kosmetischen 
Pf legemitteln. 

10 

Kosmetische Pf legemittel dienen dero Schutz von Haut, Haaren, 
Finger- und Fufinageln, Augen und Lippen vor mechanischer 
Beschadigung, Austrocknung und Infektionen. Haufig soli jedoch 
neben dem pf legenden und schutzenden Aspekt auch noch eine 
15 bestimmte optische Wirkung erzielt werden, beispielsweise 
durch Zusatz von farbgebenden Mitteln wie Farbpigmenten. 

In EP 264843 werden kosmetische Zvibereitungen beschrieben, die 
piattchenf5rmige Farbglanzpigmente en thai ten. 

20 

In EP 708154 und EP 753545 wird die Hers t el lung von mehrfach 
beschichteten metallischen Glanzpigmenten beschrieben sowie ihre 
Verwendung zum Einfarben von Lacken, Druckfarben, Tint en, Kunst- 
stoffen, Glasem, keramischen Produkten und Zubereitvmgen der 
25 dekorativen Kosmetik. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es kosmetische Pf lege- 
mittel bereitzustellen, die zusatzlich eine interessante und 
auffallende Faurbgebung besitzen. 

30 

Es wurde nun gefunden, daS sich mehrfach beschichtete Glanz- 
pigmente zur Farbgebxing in kosmetischen Pf legemitteln besonders 
gut eignen, da sie gut hautvertraglich sind, mit den anderen 
Bestandteilen der Pflegemittel keine unerwiinschten Nebenwirkungen 
35 aufweisen und iiberraschenderweise ihre interessante Farbgebung 
auch in diesen Zusaramensetzungen bzw. nach Auftrag auf lebende 
Materie wie Haut Oder Haare beibehalten. 



40 
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Als fur die erf indungsgemaiSe Verwendung geeignete Glanzpigmente 
sind goniochromatische Pigmente zu verstehen auf der Basis von 
mehrfach beschichteten plattchenf ormigen metallischen oder nicht- 
metallischen Sixbstraten, die mindestens ein Schichtpaket aus 

5 

A) einer farblosen Beschichtung mit einem Brechungs index 
n <1,8 und 

B) einer selektiv absorbierenden Beschichtung mit einem 
10 Brechungs index >2,0, sowie gewiinschtenfalls zusatzlich 

C) eine auSere farblose Oder selektiv absorbierende, von der 
darunterliegenden schicht B) verschiedenen Beschichtung 
beinhalten. 

15 

Die Herstellung solcher mehrfach beschichteter goniochromatischer 
Glanzpigmente ist beispielsweise in den o.g. Paten tanmeldungen 
EP 708154A2 und EP 753545A2 beschrieben, Brechungseigenschaf ten 
und Schichtdicken von itt)lichen uJid bevorzugten Glanzpigmenten 
20 sind in diesen beiden Patentanmeldungen genannt, worauf hiermit 
ausdrucklich Bezug genommen wird. 

Besonders geeignet fiir die erf indungsgemS&e Verwendung sind 
solche Glanzpigmente, bei denen ein metallisches Siibstrat aus 
25 Aluminium oder ein nichtmetallisches Substrat aus plattchen- 
fSrmigem Eisen(llI)oxid, das mit Aluminium und Mangan dotiert 
ist, verwendet wird. 

Als Beschichtung A) wird bevorzugt SiliciTamoxid(hydrat) 
30 eingesetzt. Als Beschichtuuig B) eignet sich besonders gut 
EisendlDoxid. 

Die Dicke der Beschichtung (A) betragt im allgemeinen 10 bis 
800 nm, bevorzugt 50 bis 600 nm. 

35 

Die Dicke der Beschichtung (B) betrdgt 1 bis 500 nm, vorzugsweise 
10 bis 150 nm. 

So werden bei Beschichtimgen mit Eisenoxiden (B) Gleuizpigmente 
40 fiir den roten Farbtonbereich erhalten, die bei einer diinnen 
Eisenoxidschicht einen Farbwechsel von rotgold nach griingold 
zeigen, der sich mit steigender Fe203-Schichtdicke verandert 
auf orangerot nach intensiv rot. Man kann also durch Variation 
der Schichtdicke der Si02- und/oder der Fe203-Schicht eine ganze 
45 Palette von Rottonen einstellen, die jeweils bei wechselnden 
Betrachtungswinkeln nach griingold, gold oder rotgold changieren. 



2 



wo 00/49995 PCT/EPOO/01069 
Diese Pigmente mit Schichtfolge Fe203/Si02/Fe203 eignen sich ins- 
besondere fur Anwendung in Lippenstif tf ormulieorungen. 



Insbesondere eignen sich fiir die Anwendung in Augenpflege- 
5 mitteln, wie Lidschatten, Wimpemtusche, Eyeliner Glanzpigmente 
mit folgender Struktur (Substrat/Schicht A/Schicht B) : 
Al/Siliciiimoxidhydrat/Fe203 und Fe203/Siliciunioxidhydrat/Fe203, 
allein oder als Mischung mit anderen Farbpigmenten v. a. Blau- 
pigmenten. 

10 

Fiir die Anwendung in Cremes und Puder eignen sich besonders 
Pigmentstruktur Al/Siliciumoxidhydrat/Fe203, allein Oder als 
Mischung mit anderen Farbpigmenten v. a. Blaupigmente . 

15 Fiir die erf indungsgemSfie Verwendung werden die Glanzpigmente in 
Mengen von 1 bis 50, bevorzugt 2 bis 30 und besonders bevorzugt 
2,5 bis 15 Gew.-% eingesetzt. Es konnen auch Mischungen ver- 
schiedenfarbiger Glanzpigmente eingesetzt werden, wodurch sich 
je nach herrschenden LichtverhSltnissen auiSerst interessante 

20 optische Wirkungen erreichen lassen. Die mehrfach beschichteten 
Glanzpigmente konnen auch mit gutem Erfolg mit organischen und 
anorganischen Absorptionsfarbpigmenten oder Silberglanzpigmenten 
korobiniert werden. 



25 Die Formuliemng der Glanzpigmente fiir die kosmetischen Pf lege- 
mittel geschieht mit dem Fachmann gelaufigen Verfahren und MaS- 
nahmen. Im folgenden sind geeignete Rezepturen fiir verschiedene 
Glanzpigmente-enthaltende Pflegemittel aufgefuhrt. 

30 Formulierung von Glanzpigmenten in kosmetischen Pf legemitteln 
(Die Zahlenangaben sind in Gramm) 

Beispiel 1 
Nagellack 

35 

26 , 3 Nitrocellulose 
4,9 Polyoxyisobutylene/ Methylene Urea Copolymer 
7,8 Acronal 700 L 50 % EE (BASF) 
4 , 9 Methoxypropylace tat 
40 53,5 Butylacetat 
2 , 6 Glanzpigment 
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Beispiel 2 
Nagellack 
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16,0 


Nitrocellulose 


5 4,0 


Toluenesulfonamide/ Formaldehyde Resin 


5.0 


Dibutyl Phthalate 


10,0 


Butyl Acetate 


10,0 


Ethyl Acetate 


10,0 


Alcohol 


10 40,0 


Toluene 


5,0 


Glanzpigment 



Bestandteile 16sen, und das Pigment einriihren und homogenisieren. 

15 

Beispiel 3 
Nagellack 

Wie vorheriges Beispiel, jedoch mit 4,5 % Glemzpigment xind 0,5 % 
20 eines Absorptionspigments z.B. Pigment Blue 15 

Beispiel 4 
WaSriger Nagellack 

25 27,2 WaErige Polyurethan - Dispersion 

13 , 8 Acryl-Styrol-Copolymer 

0 , 08 Acrylat-Verdicker 

0 , 5 Butylglykolacetat 

2 , 4 Glanzpigment 

30 56,02 Wasser 

Das Polyurethan wird als feindisperse waiSrige Dispersion vor- 
gelegt. Das Acryl-Styrol-Copolymer wird als waErige Dispersion 
unter Riihren hinzugefiigt und anschliefiend unter Riihren der 
35 Acrylatverdicker zugegeben. Es wird weiter geriihrt, bis die 
Masse hochviskos ist. SchlieSlich riihrt man das Glanzpigment 
ein. 

Beispiel 5 
40 Wafiriger Nagellack 

wie vorheriges Beispiel jedoch mit 0.4 % Acid Blue 74 Aluminixim 
Lake und 2,0 % Glanzpigment. 
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Maskara 
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14,0 demin. Wasser 

5 0,2 Oxynex 2004 (Antioxidans der E. Merck, Darmstadt) 

2,5 Poloxamer 407 

3,5 PVP 

11,0 Alcohol 

0 , 7 Triethanolamin 

10 0 , 52 Carbomer 

57,58 demin. Wasser 

10,0 Glanzpigment 



Carbomer in Wasser quellen lassen und in die, iHiter Riihren klar 
15 gel6sten restlichen Bestandteile zu einem Gel einarbeiten. Das 
Pigment einruhren. 



Beispiel 7 

Augenwimpemschminke 



20 




80,8 


Castor Oil 


6,0 


Caprylic/Capric Triglyceride 


0,2 


Oxynex 2004 (Antioxidans der E. Merck, Darmstadt) 


2,0 


Trihydroxysterarin 


25 0,3 


PVP 


2,0 


Sorbitan Oleate 


8.7 


Glanzpigment 



Die Fettbestandteile losen und PVP einruhren. Glanzpigment unter- 
30 mischen. 



Beispiel 8 
Creme Maskara 



35 75,0 Petroleum Distillate 

8 , 3 Quaternium-1 8-Hector i te 

2,5 Propylene Carbonate 

11,5 Glanzpigment 

1,0 Ultramarines 

40 1,7 PVP/VA Copolymer 



Kornponenten der Fettphase mit starken Scherkraften zu einem Gel 
verarbeiten. Pigments und Polymer einarbeiten und homogenisieren. 



45 
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Beispiel 9 

Kajalstif t-Kosmetikstif t 

34,3 Hydroxylated Lanolin 

5 17,10 Hydrogenated Coco-Glyderides 

2,9 Lanolin 

28,6 Glyceryl Stearate 

17 , 1 Glanzpigment 

10 Fettkomponenten bei 80*^0 schmelzen, Glanzpigment untermischen, 
gegebenenf alls parflimieren tmd durch Giefien Oder Extrudieren zu 
Minen fur Kosmetikstifte formen und erkalten lassen. 



Beispiel 10 
15 Eye-Liner-Stift 





30,0 


Cy c 1 ome th i cone 




6,7 


Lanolin Oil 




8,0 


Camauba 


20 


3,3 


Beeswax 




22,7 


Mineral Oil 




2,7 


Cetyl Alcohol 




20,0 


Glanzpigment 




5,6 


Pigment Blue 15 


25 


1.0 


Iron oxides 



Beispiel 11 
Augenbrauens t i f t 

30 78,0 Cutina LM (Lippenstif tmasse der 
Firma Henkel KGaA,Dusseldorf ) 
12 , 0 Ozokerite 
9 , 0 Glanzpigment 
1,0 Iron oxides 



35 



Beispiel 12 
Lids chat ten 



20 
40 10 



5 
45 

5 
15 



Talkum 

Kartof felstSrke 
Magnes iums t ear at 
Glanzpigment 

Sicomet Blau P 77007, Ultramarines 
Binder 



45 
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5 30 



35 
30 



3 
1 
1 



Lanolin 

Isopropyl Stearate 
Paraf f inol 
Parfiimol 
Camauba Wax 
Propylparaben 



10 Binderbestandteile bei 70*^0 schmelzen. 

Die Lidschattenbestandteile warden homogen gemischt, das Glanz- 
pigment und Farbpigment eingeruhrt und anschliefiend mit dem 
geschmolzenen und gut vermengten Binder bespriiht. Danach wird 
15 bei einem PreSdruck von 40 bis 60 bar geprefit. Man erhfilt einen 
Lidschattenpuder mit sanftem, metallischem Glanz, weichem Haut- 
feeling und einzigartigem Farbeffekt. 

Beispiel 13 
20 Lidschatten 

Wie vorheriges Beispiel aber mit 50 % Glanzpigment statt der 
Farb-G lanzpi gmen t-Mi schung 

25 Beispiel 14 

Lidschatten in Stiftform 





15,0 


Ci8-36 Acid Triglyceride 




5,0 


Glyceryl Behenate 


30 


35,0 


Mineral Oil 




15,0 


Mineral Oil (and) Lanolin Alcohol 




0,2 


Fragrance 




0, 8 


PVP 




1,5 


Talc 


35 


27,5 


Glanzpigment 



Fettkomponenten bei SC'C schmelzen, Glanzpigment untermischen, 
parfumieren und durch Giefien Oder Extrudieren zu Minen fur 
Kosmetikstif te formen und erkalten lassen* 



40 



45 
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Eye - Shadow-S t i f t 
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6,0 


Beeswax 


5 


5,0 


Carnauba 




10,0 


Candelilla Wax 




34,0 


Hexyl Laurate 




20,0 


Castor Oil 




20,0 


Glanzpigment 


10 


4,0 


Chromium Oxide Greens 




1,0 


Fragrance 



Lidschattenstif te aus den beiden obigen Beispielen konnen auch 
anstelle von reinem Glanzpigment mit Farbpigment-Glanzpigment- 
15 Mischungen formal iert werden. 



Beispiel 16 
Creme rouge 



20 


5.5 


Candelilla Wax 




8,5 


Bees Wax 




3,0 


Cetyl Palmitate 




8.5 


Paraf finol 




43.0 


Cetearyl Octanoate 


25 


3,0 


Hydrogenated Coco-Glycerides 




11.0 


Vaseline 




14.5 


Talkum 




3.0 


Glanzpigment 



30 Die Bestandteile der Grundmasse auf etwa SO'^C erhitzen und gut 
mischen. Die Glanzpigmente einarbeiten. 



Beispiel 17 
Creme rouge 

Wie obiges Beispiel jedoch statt reinem Glanzpigment 0,5 % 
Pigment Red 57:1 und 2,5 % Glanzpigment einarbeiten. 



Beispiel 18 
40 Loses Puderrouge 



77,0 Talkum 

10, 0 Magnesiximstearat 

2,0 Calcium Carbonate 

45 0,5 Vaseline 

0, 5 Paraf finol 

10,0 Glanzpigment 
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Die trockenen Puderbestandteile werden homogen gemischt und mit 
den geschmolzenen und gut vermengten Fettbestandteilen gemischt. 



Beispiel 19 
5 Loses Puderrouge 

Wie vorheriges Beispiel, jedoch kann fiir intensivere RotfSrbung 
reines Glanzpigment durch eine Mischung von 1 bis 2 % Rotpigment, 
z.B. Pigment Red 172 Aluminium Lake und 8 bis 9 % Glanzpigment 
10 ersetzt werden. 

Beispiel 20 
Puderrouge 

15 Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 9,5 % Glanzpigment und 0,5 % 
Iron oxides 

Beispiel 21 
Make up Typ W/0 





5.5 


PEG-7 hydrogenated Castor Oil 




7,0 


Cetearyl Octanoate 




4,5 


Isopropyl Myristate 




14,0 


Paraf f inol 


25 


0,3 


Magenesiximstearat 




0,3 


Aliaminiiunstearat 




2, 0 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 




0,2 


Propylparaben 




5,0 


Propylene Glycol 


30 


0, 6 


Magenesium Sulfate 




0,1 


Paraben 




50,8 


Wasser 




0,2 


Fragreince 




0, 5 


Vitamin E-Acetat 


35 


9.0 


Glanzpigment 



Die Bestandteile der Fettphase und der Wasserphase separat auf 
etwa IS^C erhitzen und die Wasserphase unter Ruhren langsam in 
die Fettphase einbringen. Homogenisieren imd unter Ruhren auf 
40 40*^0 abkuhlen, ParfumSl lond Wirkstoffe zugeben, nochmals homo- 
genisieren. Glanzpigment unterrtihren. 



45 
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Beispiel 22 
Make up 

Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 8 % Glanzpigment, 0,5 % Iron 
5 oxides und 0,5 % Titanium dioxide 

Beispiel 23 
Make up Typ 0/W 

10 1,7 Glyceryl Stearate 
1,7 Cetyl Alcohol 
1,7 Ceteareth-6, Stearyl TVlcohol 
1,7 Ceteareth-25 

5.2 Caprylic/Capric Triglyceride 

0,2 Methyldibromo Glutaronitrile (and) Phenoxyethanol 
0,3 imidazolidinyl Urea 

4.3 Propylene Glycol 
69,0 Dem. Wasser 

0 , 2 Fragrance 
14 , 0 Glanzpiginent 

20 

Die Bestandteile der Fettphase und der Wasserphase separat auf 
etvja 75°C erhitzen und die Wasserphase unter Riihren langsam in 
die Fettphase einbringen. Homogenisieren und unter Riihren auf 
40®C abkiihlen, nach Belieben Parfumol zugeben, nochmals homo- 
25 genisieren. Glanzpigment unterruhren. 

Beispiel 24 
Make up 

30 Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 12 % Glanzpigment, 1,5 % Iron 
oxides und 0,5 % Titaniiam dioxide. 

Beispiel 2 5 
Theaterschminke 

35 

75,0 Petroleum Distillate 

8, 3 Quaternium-18-Hectorite 

2 , 5 Propylene Carbonate 

1,7 PVP/VA Copolymer 
12,5 Glanzpigment 

Aus den Bestandteilen unter Aufbietung starker Scherkrafte ein 
Gel herstellen. 

Copolymer und Pigmente einarbeiten und homogenisieren. 

45 
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Beispiel 26 
Theatertschminke 
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Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 11 % Glanzpigment und 1,5 % 
5 Farbpigment z.B. Pigment Blue 15. 

Beispiel 27 
Theaterschminke 



10 67,5 Mineral Oil 

20,0 Beeswax 

10, 0 Ceres in Wax 

2,5 Glanzpigment 



15 Fettkomponenten schmelzen und mit Glanzpigment zu einer homogenen 
Paste verarbeiten. 



Beispiel 28 

Fettschminke fur das. Theater in Stiftform 

22, 0 Ceresin Wax 

18,0 Beeswax 

44,0 Mineral Oil 

5,0 Terpentine 

1, 0 Fragrance 

8,0 Glanzpigment 

2,0 Ferric Ferrocyanide 



Fettkomponenten bei 80°C schmelzen, Glanzpigment untermischen, 
parfiimieren und durch Giefien Oder Extrudieren Minen fur Kosmetik- 
stifte formen und erkalten lassen. 



35 



40 



45 



11 



wo 00/49995 PCT/EPOO/01069 

Beispiel 29 
Lippenstif t 



3,0 


Carnauba Wax 


3,5 


Candelilla Wax 


2, 0 


Bees Wax 


7,0 


Microcrystalline Wax 


1, 5 


Cetyl Palmitate 


5,0 


Vaseline 


3,5 


Lanolin Wax 


2,0 


Lanolin 


9,0 


Cetearyl Octanoate 


0,2 


Bisabolol 


0,5 


Tocopherol 


2,0 


Tocopheryl Acetate 


3,5 


Hydrogenated Coco-Glycerides 


42,3 


Castor Oil 


15,0 


Glanzpigment 



Die Bestandteile der Fettmasse schmelzen. Die Glanzpigmente in 
20 die Griindmasse einarbeiten. Die homogene Schmelze in auf 60 

vorgewarmte GieSformen gie&en und abkuhlen lassen. Die GieSlinge 
werden den Formen kalt entnornmen und nach Erwarmen auf Raum-- 
teitiperatur noch kurz abgef lainrat. 



25 Beispiel 30 
Lippenstif t 



Durch Formulierung der folgenden Konponenten nach oben 
beschriebener Vorgehensweise erhcLlt man einen Lippenstift 
30 mit starkem Farbenspiel. 



14,0 


Oleyl Alcohol 


10,0 


Castor Oil 


6,0 


Diisopropyl Adipate 


5,0 


Stearamide MBA 


10,0 


Glanzpigment 


1,0 


Iron Oxides 


9,0 


Stearyl Heptanoate 


7,0 


Isopropyl Lanolate 


8,0 


Carnaxjba 


10,0 


Beeswax 


5,0 


Cetyl TQcohol 


5,0 


Ozokerite 


3,0 


Microcrystalline Wax 


2,0 


Polyethylene 


2, 0 


Petrolatum 


2,0 


Mineral Oil 


1,0 


Fragrance 
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Beispiel 31 
Lippenscif t 



PCT/EPOO/01069 



Folgende Komponenten ergeben einen Lippenstift mit sehr schonem 

5 Glanz und einem changierenden Farbeffekt 

10,0 Hydroxyoctancosanyl Hydroxys tear ate 

9,0 Candel ilia Wax 

25,0 Castor Oil 

7,9 Isopropyl Myristate 

5,0 Sorbitan Trioleate 

3,0 Hydroxylated Lanolin 

6,0 Butyl ene Glycol 

0,1 Propylparaben 

1 , 0 Fragrance 

^5 3,0 Ultramarines 

30,0 Glanzpigment 



20 



Beispiel 32 
Lippenglanzstif t 





40,0 


Castor Oil 




10,0 


Mineral Oil 




9,0 


Hydrogenated Castor Oil 




5,0 


Cocoa Butter 


25 


10,0 


Carnauba 




5,0 


Stearyl Heptanoate 




5,0 


Beeswax 




10,0 


Lanolin 




5,0 


Glanzpigment 


30 


1,0 


Fragrance 



35 



Man erhalt einen Stift, der den Lippen einen schonen Glanz und 
interessante Farb-ungen verleiht. 

Beispiel 33 
Wet gel 



59,8 Water 

0,5 Carbomer 

1 . 2 Triethanolamin 
*0 29,9 Glycerin 

2,0 Propylene Glycol 

2.3 Dimethicone Copolyol 
0,3 Imidazolidinyl Urea 
4 , 0 Glanzpigment 



45 



Aus den Komponenten wird ein Gel formuliert, das durch Zusatz 
von Glanzpigmenten dem Haar eine wechselnde Farbung verleiht. 



13 



wo 00/49995 

Beispiel 34 

Haargel mit Glimmerlook 
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0,7 


Carbomer 


5 92,1 


Wasser 


0,7 


PEG-40 Hydrogenated Castor 




Oil 


0,2 


Fragrance 


0,3 


Imidazolidinyl Urea 


1.0 


Panthenol 


" 3,0 


PVP 


1.0 


Triethano lamin 


1.0 


Glanzpigment 



Aus den Komponenten ein Gel formulieren, die Glanzpigmente 
15 einrtihren. 



Im Haar zeigt das Gel je nach Betrachtungswinkel einen xinter- 
schiedlichen Farbeindruck und einen schonen Glanz. 

Beispiel 35 
Styling gel 



0,5 Carbomer 

74,7 Wasser 

15,0 Alcohol 

0,2 Hydroxyethyl cetyldimoniiun Phosphate 

6,0 PVP 

0,3 Imidazolidinyl Urea 

0,8 Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine 

2,5 Glanzpigment 

Beispiel 36 
Haarspray 



3 , 0 PVP 

35 4,0 PVP /VA Copolymer 

0,7 Rosin Acrylate 

44,3 Alcohol 

3 , 0 Glanzpigment 

45,0 Propan/Butan 



40 



Komponenten ISsen und Glanzpigment langsam einriihren. Vor dem 
Abfiillen einige Glaskuglen zugeben. 



45 
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Beispiel 37 
Farbiges Haarspray 

Wie obiges Beispiel jedoch anstelle von reinem Glanzpigitient 
5 2,5 Teile Glanzpigment und 0,5 Teile Qiromium Oxides Greens 
einsetzen. 

Beispiel 38 
Haarspray 

10 

1,5 Acrylates/Acrylamide Copolymer 

0,11 Aminomethyl Propanol 

0, 02 Cyclomethicone 

6,0 Water 
15 3,0 Glanzpigment 
60,0 Dimethyl Ether 
29,37 Alcohol 

Beispiel 39 
Farbiges Haarspray 

Im obigen Beispiel werden anstelle von reinem Glanzpigment 2 
Teile Glanzpigment land ein Teil Pigment Blue 15 eingearbeitet. 



20 



Beispiel 40 
25 Haarmaskcura 

15.0 Beeswax (and) Camauba (Copernicia Cerifera) Wax (and) 
Stearic Acid (and) Ceteareth-25 (and) PBG-2 Stearate SE 
(and) 

30 Mineral Oil (and) Hydrogenated Coconut Oil (and) Cetyl 

Alcohol . 

(Base RW 135, Wackherr) 
1,5 Dime thi cone 
0,5 Preservative 

42 . 1 Water 

35 0,45 Triethanolamine 

0,45 Xanthan gum (and) hectorite (and) cellulose gum 
30,0 Acrylates Copolymer 
10 . 0 Glanzpigment 

40 Beispiel 41 
Haarmaskara 

Wie obiges Beispiel aber mit 8 % Glanzpigment und 2 % Pigment 
Blue 15 

45 
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Beispiel 42 
Hair mascara 
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14,0 


demin. Wasser 


0,3 


Imidazolidinyl Urea 


2,5 


Poloxamer 407 


3,5 


PVP 


11, 0 


Alcohol 


0,7 


Triethanolamin 


0,52 


Carbomer 


57,48 


demin. Wasser 


1,0 


Iron Oxides 


9,0 


Glanzpigment 



Korrponenten als Gel f ormilieren, dabei Farb- und Glanzpigmente 
15 zuletzt einriihren. 



Beispiel 43 
Sunblock Stift 



25 



4,0 


Carnaiiba Wax 


4,0 


Candelilla Wax 


4,0 


Bees Wax 


9,0 


Microcrystalline Wax 


1,0 


Cetyl Palmitate 


10,0 


Lanolin Wax 


5,0 


PEG-75 Lanolin Oil 


5,0 


Cetearyl Octanoate 


5,0 


Octyl Methoxycinnamate 


5,0 


Benzophenone-3 


38,1 


Caprylic/Capric Triglyceride 


0,2 


Fragrance 


2,0 


Titanium Dioxide 


0,5 


Tocopherol 


2,0 


Tocopheryl Acetate 


0,2 


Bisabolol 


5,0 


Glanzpigment 



Die Bestandteile der Fettmasse schmelzen. Titandioxid einriihren. 

Bei 65^C die Wirkstoffe und Glanzpigmente in die Grundmasse ein- 
arbeiten. Die homogene Schmelze wird in auf 60°C vorgewSrmte Giefi- 
40 formen gegossen und abkiihlen lassen. 



45 
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Beispiel 44 
Seif e 
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10 



92 , 9 SeifenspSne 

2 , 0 Polyquatemium-16 

0,1 Bisabolol 

0,4 Tetrasodium EDTA 

2 , 0 Fragrance 

1,0 PEG-6 

1,6 Water 



In 100 Teile der Seif engrundmasse aus genannten Bestandteilen 
0, 5 Teile Glanzpigmente einarbeiten. 



15 Beispiel 45 

Transparente Seife mit Farbeffekt 





4,2 


Sodivun Hydroxide 




5,6 


Water 


20 


22, 6 


Propylene Glycol 




5,2 


Cocoamide DEA 




10,4 


Cocamine Oxide 




4,2 


Sodium Laufyl Sulfate 




7,3 


Myristic Acid 


25 


16,6 


Stearic Acid 


5,2 


Tocopheryl Acetate 




18.7 


Glycerin 



Die Zutaten mischen und bei 85°C klar schmelzen. 100 Teile der 
30 Seif engrundmasse mit 3 Teilen Glanzpigment mischen vmd noch heiS 
in Formen ausgiefien. 



35 



40 



45 
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Patentanspriiche 

1. Verwendung von mehrfach beschichteten Glanzpigmenten 
5 zur Farbgebiing in kosmetischen Pf legend tteln. 

2. Verwendiing nach Anspruch 1 in Mitteln zur Pflege der Haut 
in immittelbarer Augennahe. 

10 3. Verwendung nach Anspruch 1 in Lidschatten. 

4. Verwendung nach Anspruch 1 in Maskara. 

5. Verwendung nach Anspruch 1 in Lippenstif ten. 

15 

6. Verwend\ing nach Anspruch 1 in Make-up Formulierungen und 
getSnten Tagescremes . 

7. Verwendung nach Anspruch 1 in Puder. 

20 

8. Verwendung nach Anspruch 1 Eyelinem. 

9. Verwendung nach Anspruch 1 in Nagellacken. 

25 10. Verwendung nach Anspruch 1 in Haaxpflegemitteln. 

11. Verwendung nach Anspruch 1 in Self en. 

12. Verwendung nach Anspruch 1 in Sonnenschutzf ormulierimgen. 

30 

13. Kosmetisches Pf legemittel, enthaltend als farbgebende 
Substanz ein mehrfach beschichtetes Glanzpigment in 
einer Menge von 1 bis 50 Gew.-%. 

35 



40 



45 
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